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(54) Composition comprenant un systeme poiymerique et utilisation dudit systeme notamment 
en cosmetique 



(57) La presents demande concerne une composi- 
tion susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi- 
muqueuses et/ou les muqueuses, comprenant un sys- 
tems poiymerique qui comprend une dispersion aqueu- 
se de particules de polymere filmogene, ledit systeme 



poiymerique permettant lobtention d'un film souple et 
flexible. 

L'invention concerne egalement I'utilisation d'un tel 
systeme poiymerique dans une telle composition no- 
tamment cosmetique. 
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D scription 

La presents invention a traft S une composition notamment cosmetique susceptible d'etre appliquee sur la peau. 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. Ladite composition comprend en particulier une dispersion aqueuse de 
5 particules de polymere filmogene et peul §tre utilisee en tant que produil de maquillage. 

Les compositions k appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, de type rouge a levres ou 
fond de teint, se pr§sentent genSralement sous forme de stick, de pSte souple ou de pate coulee, et comprennent des 
corps gras lels que des huiles. des composes pSteux et/ou des cires, et une phase particulaire g6n6ralement compos66 
de charges et de pigments. 

10 Ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur ledit support, prescntent toutefois I'inconvGnient de transferer 

On entend par \k le fait que la composition est susceptible de se deposer, au moins en partie. sur certains supports 
avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par exemple, un verre, une tasse, un vetement ou la peau. En se 
deposant, ladite composition laisse une trace sur ledit support. 

1 1 s'en suit done une persistance mediocre de la composition sur la peau, les semi-muqueuses ou les muqueuses, 

15 et la necessite de renouveler regulierement son application. 

Par ailleurs. I'apparilion de traces inacceptables sur certains v§tements el notamment sur les cols de chemisier 
peut ecarter certaines femmes ds I'ulilisation de ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. On a en effet constate que 
certaines compositions avaienl tendance £i se propager & TintSrieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas 

so des fonds de teint, dans les ridules qui entourent les I6vres, dans le cas des rouges & Ifevres; dans les plis de la paupiere, 
dans le casdesfards d. paupieres. On aegalement constat6, dans le cas notamment desfards a paupieres, I'apparition 
de stries dans le maquillage, g6n6r6es par les mouvements des paupieres. On a encore constate que ies eye-liners 
pouvaient egalement couler. Tous ces ph6nom6ne5 engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite bien evidem- 
ment eviter. 

25 Depuis plusieurs ann^es, do nombreux cosmeticians se sont inleresses aux compositions copmcliques, notam- 

ment de rouge ^ l&vres ou de fond do teint 'sans transfert'. Ainsi, il a ete envisage des compositions de rouge a levros 
■sans transfert- contenant de 1 k 70% en poids de resine liquide de silicone k motifs repetitifs silicates, de 10 a 98% 
en poids d'une huile de silicone volatile et des charges pulverulentes. Toutefois, le film obtenu sur les levres apres 
evaporation de I'huile de silicone presents I'inconvenient de devenir inconfortable au cours du temps (sensation de 

30 dessechement et de tiraillement) 

On connalt 6galement des rouges a levres 'sans transfert' contenant une silicone volatile et une resine de silicone 
componant une chalne est6rifi6e pendante ayant au moins 12 atomes de carbone, Le film de rouge a levres presente 
notamment Tinconv^nient de manquer de contort k I 'application, en particulier d'etre trop sec. Ainsi, d'une maniere 
generale, I'association d'huiles volatiles avec certains composes silicones permet d'obtenir un r^sultat 'sans transfert' 

3S satisfaisant. Toutefois. les films obtenus apres application de ces compositions et evaporation des volatils pr^sentent 
n6anmoins I'inconvenient d'etre relativement mats, et conduisent ainsi a un maquillage peu brillant. 

II subsiste done le besoin d'une composition cosmetique qui transf fere peu ou pas du tout, c'est-a-dire d'une com- 
position 'sans transfer!', tout en possedant de bonnes propriet6s cosmetiques. et en particulier permettant I'obtention 
d'un film qui peut etre, au choix, plus ou moins brillant. 

40 La pr6sente invention a pour but de proposer une composition qui permet d'obtenir un film de tres bonne tenue, 

qui ne transfere pas et ne tache pas un support avec lequel il serait en contact, et qui ne migre pas au cours du temps, 
tout en permettant d'obtenir un maquillage et/ou un film brillant. 

Ainsi, un objet de I'invenlion est I'utilisation dans une conrposition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les 
semi-muqueuses et/ou les muqueuses, d'un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules 

4s de polymere filmogfene, ledit systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur 
k envirCHi 200MPa. 

Un autre objet de I'invention est I'utilisation pour maquiller, protSger et/ou traiter non th6rapeutiquement la peau. 
les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une 
composition le comprenant. 

so Un autre objet est I'utilisation pour la fabrication d'une composition destinee a trailer therapeuliquement la peau. 

les semi-muqueuses et/ou les muqueuses, en particulier les levres du visage, dudit systeme polymerique ou d'une 
composition le comprenant. 

Un autre objet est une composition susceptible d'Stre appliqu6e sur la peau. les semi-muqueuses et/ou les mu- 
queuses. notamment une composition de rouge k Ifevres sans transfert. comprenant un systeme polym6rique qui com- 
ss prend une dispersion aqueuse de particules de polymere filmogene, ledit systeme polymerique permettant I'obtention 
d'un film ayant un module de Young inferieur k environ 200 MPa, 

On a constats que la composition selon I'invention est facilement applicable et s'etale aisement et uniform6ment 
sur la peau. les semi-muqueuses et les muqueuses. en particulier sur les levres du visage. 
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La composition selon {'invention trouve notammeni une application particulierement int6ressante dans le domaine 
du soin et/ou du maquillage de la peau, des muqueuses et/ou des semi-muqueuses On entend notammcnt par nnu- 
queuse. la partie interne de la paupi^re inf6rieure; parmi les semi-muqueuses, on entend plus particulierement les 
levres du visage. 

5 La composition selon I'invention permet I'obtention d'un film homogene. qui pr6sente une texture legere et reste 

confortable a porter tout au long de la journ^e. Le film n'est pas du tout coilant. tout en 6tant mou, souple, elastique 
et flexible sur la peau; il suit les mouvements du support sur lequel il est d§pose, sans se craqueler et/ou se dficoller 
II adhere notamment parfaitement sur les tevres du visage. 

La composition selon I'invention trouve une application toute particuliere dans le domaine des produits de maquillage 
10 des levres du visage, notamment en tant que rouge a levres. Elle trouve 6galement une autre application avantageuse 
dans le domaine des eye-liners, 

D'autre part, le film oblenu peut etre ires brillant, ou plus ou moins mat, selon la nature des constituants de la compo- 
sition, d'oCi une gamme plus etendue de produits de maquillage, brillants ou mats, au choix. 

La composition selon I'invention comprend done un systfeme polym6rique qui comprend au moins une dispersion 

15 aqueuse de particules de polymere filmogene. Parmi les polymeres filmogenes utilisablcs dans le cadre de la presente 
invention, on peut citer les polymeres synthetiques, de type polycondensat ou de type radicalaires, les polymeres 
d'origine naturelle, et leurs melanges. 

On peut ainsi citer, parmi les polycondensats, les polyurethannes anioniques, cationiques, non ioniques ou am- 
phot6res, les polyur6tliannes-acryllques, les polyur6thannes-polyvinylplrrolidones, les polyester-polyur^thannes, les 

so poly6therpolyur61fianne5, les polyurees, les polyurde/poIyurSthannes, et leurs melanges. 

Le polyurethanne peut etre, par exemple, un copolymere polyur6thanne, polyur6e/urethanne ou polyur6e, aliphatique, 
cycloaliplnatique ou aromatique, comportant, seule ou en melange, 

au moins une sequence d'origine polyester aliphatique lineaire ou ramifie et/ou cycloaliphatique et/ou aromatique, 

2S et/ou 

au moins un© sequence d'origine polyethsr aliphatique et/ou cycloaliphatique ©t/ou aromatique, et/ou 
au moins un© sequence siliconee, substituee ou non, ramifide ou non, par example polydim^thylsiloxane ou po- 
ly methylph 6 nylsiloxane, et/ou 

au moins une sequence comportant des groupes fluor6s. 

30 

Les polyurettiannes tels que definis dans I'invention peuvent etre dgalement obtenus k partir de polyesters, ramifies 
ou non, ou d'all^ydes comportant des hydrogenes mobiles que Ton modifie par reaction avec un dtisocyanate et un 
compose organique bifonctionnel (par exemple dihydro, diamine ou hydroxyamino), comportant en plus soit un grou- 
pement acide carboxylique ou carboxylate, soit un groupement acide sulfonique ou sulfonate, soit encore un groupe- 
rs ment amine tertiaire neutralisable ou un groupement ammonium quaternaire 

On peut egalement citer les polyesters, les polyesters amides, les polyesters a chaine grasse. les polyamides, et 
les resines epoxyesters. 

Les polyesters peuvent etre obtenus, de fagon connue, par polycondensation de diacides aliphatiques ou aroma- 
tiques avec des diols aliphatiques ou aromatiques ou des polyols. Comme diacides aliphatiques, on peut utiliser I'acide 

40 succinique, I'acide glutarique, I'acide adipique, I'acide pimelique, I'acide suberique ou I'acide s6bacique. Comme dia- 
cides aromatiques, on peut utiliser I'acide t^r^phtalique ou I'acide isophtalique, ou bien encore un d6riv6 tel que I'an- 
hydride phtalique. Comme diols aliphatiques, on peut utiliser I'^lhyidne glycol, le propylene glycol, le didthyl^ne glycol, 
le neopentyl glycol, le cyclohexane dimethanol, le 4,4'-(1 -metfiylpropyIidene)bisphenol. Comme polyols, on peut utiliser 
le glycerol, le penta6rythritol, le sorbitol, le trim6thylol propane. 

^5 Les polyesters amides peuvent etre obtenus de maniere analogue aux polyesters, par polycondensation de dia- 

cides avec des diamines ou des amino alcools. Comme diamine, on peut utiliser r6thyl6ne diamine, I'hexamethyle- 
nediamine, la m6ta- ou para-ph6nyl6ne diamine. Comme aminoalcool, on peut utiliser la mono6thanolamine. 

Comme monomfere porteurde groupement anionique pouvant §tre utilise lors de la polycondensation, on peut 
ciler par exemple I'acide dim^thylol propionique, I'acide trimellitique ou un derive tel que I'anhydride trimellitique. le sel 

so de sodium de I'acide sutfo-3 pentanediol, le sel de sodium de I'acide 5-sulfo 1 ,3-benzenedicarboxylique. 

Les polyesters ^ chaTne grasse peuvent Stre obtenus par I'utilisation de diols k chatne grasse lors de la polycon- 
densation. 

Les r6sines 6poxyestors peuvent etre obtenues par polycondensation d'acides gras avec un condensat aux ex- 
tremitds a, co - diepoxy. 

ss Les polymeres de type radicalaires peuvent etre notamment des polymeres, ou des copolym^res, acryliques et/ 

ou vinyliques. On utilise de preference des polymeres radicalaires anioniques. 

Comme monomfere porteur de groupement anionique pouvant etre ulilisd lors de la polymerisation radicalaire, on 
peut citer I'acide acrylique, I'acide methacrylique, t'acide crotonique, I'anhydride mal6ique, I'acide acrylamido-2 m6thyl- 
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2 propane sulfonique. 

Les polymferes acryliques peuvent r6sulter de la copotymerisation de monomeres choisis parmi les esters et/ou 
les amides de Tacide acrylique ou de I'acide methacrylique. Comma exemple de monomSres de type ester, on peut 
citer le m6thacrylate de methyls, le methacrylate d'ethyle, le methacrylate de butyle. le methacrylate tfisobutyle, le 
5 methacrytale d'ethyl-2 hexyle. le methacrylate de lauryle. Comme exemple de monomeres de type amide, on peut 
citer le N-t-butyl acrylamide et le N-l-octyl acrylamide. 

On utilise de preference des polymferes acryliques obtenus par copolymerisalion de monomeres k insaturation 
ethylenique contenant des groupements hydrophiles, de preference de nature non ionique, tels que I'acrylate d'hy- 
droxyethyle. I'acrylate de 2-hydroxypropyle, le methacrylate d'hydroxyethyle. le methacrylate de 2 -hydroxy propyle. 
10 Les polymeres vinyliques peuvent r6sutter de I'homopolymerisation ou de la copolymerisation de monomeres 

choisis parmi les esters vinyliques, le styrene ou le butadiene. Comme exemple d'esters vinyliques, on peut citer 
I'acetate de vinyle, te n^odecanoate de vinyle, le pivalate de vinyle. le benzoate de vinyle et le t-butyt benzoate de vinyle. 

On peut egalement utiliser des copolymferes aery liques/silicones, ou encore des copolymferes nitrocellulose/acryli- 
ques. 

IS Les polymeres d'origine naturelle. eventuellement modifies, peuvenl etre choisis panni la restne shellac, la gomme 

de sandaraque, les dammars, les .felemis. les copals, les derives celluiosiques, et leurs melanges. 

On peut encore crter les polymeres resultant de la polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radi- 
calaires a I'intcrieur et/ou partiellement en surface, do particules pr6existantes d'au moins un polym^re choisi dans le 
groupe constitu6 par les polyurmhannes, les potyur6es, les polyesters, les poly esteram ides et/ou les alkydes. Ces 

20 polymferes sont gSneralement appelfes polymeres hybrldes. 

La dispersion aqueuse comprenant un ou plusieurs polymeres filmogfenes peut etre preparee par I'homme du 
metier sur base de ses connaissances generales. Afin d'ameliorer le caractere filmogene d'un polymere, par exemple 
en abaissant sa temperature de transition vitreuse il est possible d'ajouler a la dispersion un agent de coalescence, 
qui peut etre choisi parmi les agents de coalescence connus. Dans la prfesente description, on entend par'dispersion 

2S de polymfere filmogene', una dispersion susceptible de fonmer un film, comprenant ou ne comprenant pas d'agent de 

La teneur en matiere seche desdites dispersions aqueuses salon la pr6sente invention peut dtre de I'ordre de 
5-60% en poids. el de preference 30-40%. 

La composition peut comprendre 1 -60% en poids, de preference 5-40% en poids de matiere seche de polymeres 

30 filmogfenes 

La faille des particules de polymferes en dispersion aqueuse peut etre comprise enlre 10-500 nm. et est de pre- 
ference comprise entre 20 et 1 50 nm. ce qui permet d'obtenir un film ayant une brillance remarquable. 

Afin de realiser la presente invention, il est done necessaire que le systeme polymerique permette I'obtention d'un 
film sur le support sur lequcl il est depose. Ledit film doit avoir, dans les conditions de mesure definies avant les 
35 exemples, un module de Young inf^rieur a environ 200 MPa, de pr6f6rence inferieur a environ 100 MPa. et pr6f6ren- 
tiellement inferieur a 80 MPa. 

□'autre part, dans un mode de realisation prefere, ledit systfeme polymerique peut etre choisi de maniere ^ per- 

mettre I'obtention d'un film ayant 

40 . une elongation superieure a environ 200%, el, de maniere preferentielle, superieure a 300%. el/ou 
une duret6 inferieure a 110. de preference inferieure a 70, plus preferentiellement inferieure a 55, 

Les methodes de mesure d'elongation. de duretfe et du module de Young (module d'6lasticite) sont decrites avant 
les exemples. 

45 Afin d'obtenir le module de Young, et feventuellement la durete et/ou I'elongation, souhaites, le systeme polyme- 

rique selon ('invention peut comprendre, en plus de la dispersion aqueuse de particules de polymfere filmogene, un 
compose susceptible d'influencer cetle ou ces caract6ristiques. 6 savoir un agent plastifiant. Ledil agent plastifiant 
peut elre choisi parmi lous les composes connus de I'homme du metier comme etant susceptibles de remplir la fonction 
recherchee. Get agent peut etre hydrosoluble ou insoluble dans I'eau et peut eventuellement se presenter sous forme 

50 de dispersion aqueuse. 

En particulier, on peut citer, seuls ou en melange, les plastifiants usuels, tels que: 

- les glycols et leurs derives tels que le di6thylene glycol ethylether, le di6thylene glycol m6thyl6ther, le di6thyl6ne 
glycol butyieth r ou encore le diethylene glycol hexylether, I'ethylfene glycol ethyl6ther, I'fethylfene glycol butylether. 

ss I'ethylfene glycol hexyl6ther; 

les esters de glycferol, 

- les derivfes de propylene glycol et en particulier le propylene glycol ph6nylether, le propylene glycol diac6tate, le 
dipropylfene glycol butylether. le tripropylfene glycol butylether. le propylene glycol methyiether. le dtpropylfene glycol 
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ethylether, te Iripropylene glycol m6thyl6ther el le di6thyl6ne glycol methylether, le propylene glycol butyl6ther, 
des esters d'acides natamment carboxyliques. tels que des cttrates, des phlalates, des adipates. des carbonates, 
des tartrates, des phosphates, des s^ba^ates, 

des derives oxyethy!6nes tels que les huiles oxy6thyl6n6es, notamment les huiles vegStales telles que I'huile de 
s ricin; les huiles de silicone, 

des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse faible, in- 
ferieure h Z^'O, de preference inferieure a 15'C. 

La quantite d'agent plastrfiant peut §tre choisie par I'homme du metier sur base de ses connaissances g^nerales, 
10 de manifere ^ obtenir un systeme polym^rique conduisant a un film ayant les propri6tes mecaniques souhaitees. tout 
en conservant a la composition des propriet^s cosmetiquement acceptables. 

La composition peut en outre comprendre au moins un colorant hydrosoluble et/ou au moins un pigment, utilises 
de maniereusuelle dans ledomainedelacosm6tique etdu maquillage. Par pigments, ilfaut comprendre des particules 
blanches ou cotorees, minerales ou organiqueS; insolubles dans le milieu, destinies & cotorer et/ou opacifier la com- 
position. Les pigments peuvent etre presents dans la composition & raison de 0-20% en poids de la composition finale, 
et de preference a raison de 1-5%. lis peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organlques, de taille usuelle ou 
nanometrique. On peut citer, parmi les pigments et nanopigments mineraux, les oxydes de titane, de zirconium ou de 
c6rlum, ainsi que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut 
ciler le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium. Parmi les colorants hydrosolubles, 
so on peut citer les colorants uauels du domaine considere tels que le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert 
d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amarante. le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de 
rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophyile. 

On peut ^galement ajouter dans la composition selon I'invention tout additif connu tel que des agents epaississants, 
par exemple des argiles, des gommes, des silices, les derives cellulosiques, un polymfere synth6tique tel qu'un poly- 
ps mere actyliquc ou un polymers associatif de type polyurethanne; une gomme naturello telle que la gomme xanthane; 
des agents d'etaiement; des dispersants; des conservateurs; des agents antimousses; des agents mouillants; des 
filtres UV; des parfums; des charges; des actifs cosm6tiques ou pharmaceutiques; des hydratants; des vitamines et 
leurs ddriv^s; des mati^res biologiques et leurs d^rivds. Bien enlendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces 
eventuels additifs et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes avantageuses de la composition selon I'in- 
30 vention ne soient pas. ou substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisages 

Le pH de la composition finale obtenue est de preference inf^rieur a 9 Cette composition doit bien entendu elre 
apte a se deposer sur un support tel que la peau, les muqueuses et/ou les semi-muqueuses. 

La composition selon I'invention peutse presenter sous forme fluide, gelifiee, semi-solide, pate souple, voire solide 
telle que de stick ou baton. . 
3S Elle trouve en particulier une application en tant quo produit de maquillage, notamment en tant que rouge a Ifevres, 
fond de teint, fard h joues ou fard a paupiSres, ou encore eye-liner. On peut egalement envisager une application dans 
le domaine des compositions de soin, des compositions solaires ou autobronzantes, des compositions dermatologi- 
ques ou encore des compositions pharmaceutiques k appliquer sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 

L'invention est illustr6e plus en detail dans les exemples suivants. 

40 

PJ Mcsurc de relonqalion 

L'6longation du film obtenu est mesuree selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 'Standard Test 
Method for Tensile Properties of Organic Coatings', 

45 

B/ Mesure de la durete 

La duretd du film est mesuree selon la norme ASTM D-43-66, ou la norme NF-T 30-01 6 (octobre 1 981 ), a I'aide 
d'un pendule de Persoz. 

so Le film depose sur le support doil avoir une dpaisseur d'environ 300 microns avant sechage. Apres sechage pendant 
24 heures, a 30'*C etsous une humidite relative de 50%, on obtient un film ayant une epaisseur d'environ 100 microns; 
on mesure alors sa durete a 30''C et 50% d'humidite relative. 



55 



C/ Mesure du module de Young (ou module d'6lasticite) 

Le module de Young (module d'6lasticit6) est mesur6 selon la norme ASTM Standards, volume 06.01 D 2370-92 
'Standard Test Method for Tensile Properties of Organic Coatings'. 

Le film d^pos^ sur le support doit avoir une dpaisseur d'environ 300 microns avant sechage. Apres sechage pendant 
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7 jours a 21°C et sous une humidity relative de 50%, on obtient un film ayant une epalsseur d'environ 100 microns, 
Les echantillons mesures ont une largeur de 5 mm et une epalsseur de 1 00 microns. La distance enlre les mors est 
de 25 mm La vitesse de traction est de 1000 mm par minute. 

Dans le cadre de I'exemple 1 , on eflectue egalement une mesure pour une vitesse de traction de 10 mm par minute. 

5 

Exemple 1 

On prepare des dispersions aqueuses comprenant diff 6rents polymeres. On depose la composition sur un support 
de maniere a former un film. On mesure le module de Young du film obtenu et I'on appr6cie la tenue du film sur les 
10 l^vres. Le module de Young est mesure pour deux vitesses : 10 mm/minute et 1000 mm par minute. 
On obtient les r6sultats suivants : 





Polymfere 


Module de Young (MPa) 
1 nnn mm / min 


Module de Young (MPa) 
10 nnm / min 


Appreciation visuelle 


15 


Polyurethanne 1 
SANCURE 2060 


434 


553 


se craquele tres vite au 
milieu des levres; se 
decolle sur les cotes 


20 


Polyur6thanne 2 
SANCURE B15 


370 


501 


se craquele au milieu; se 

decolle apres quelque 
temps sur les cotes 




Polyurethanne 3 
SANCURE 698 


217 


341 


se craquele un peu au 
milieu; se decolle 


25 


Polyurethanne 4 
NEOREZ R981 


168,1 




long a craqueler; na se 
decolle pas sur les cotes 




Polyurethanne 5 
SANCURE 878 


75.1 


46.9 


tres long S craqueler; ne 
se decolle pas 


30 


Polyurethanne 6 
SANCURE 861 


44,3 


16,1 


ne sa craqudle pas; ne se 
decolle pas; tres souple 




Polyurethanne 7 
SANCURE 2255 


5,5 


9.8 


long a craqueler; ne se 
decolle pas sur les cotes 


35 


Les polyurethannes 1 , 2 et 4 sont des poly urethannes/poly esters. 
Les polyurethannes 5 et 6 sont des polyurethannes/polyethers. 



On constate done que I'on obtient un film adequat, ayant une bonne tenue et lelativement souplo, lorsque le 
polymere permel I'obtention d'un film ayant un module de Young inferieur a environ 200 MPa, mesure a une vitesse 
de 1000 mm par minute. Ceci correspond a un module inferieur ^ environ 340 MPa mesure pour une vitesse de 10 
mm / minute. 



Exemple 2 

On prepare un eye-liner ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young : 44,3 MPa a 1000 mm/min) 95 g 
pigment 2 g 

agent plastifiant (glycerine) 1,25 g 

On obtient une composition facile ^ appliquer sur le contour de I'oeil. qui donne un trait satine et qui ne transfert pas 
et ne coule pas. 

Exemple 3 

On prepare un rouge k levres ayant la composition suivante ; 

dispersion aqueuse de polyurethanne (module de Young : 75 MPa a 1000 mm/min) 95 g 
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pigment 1 g 

agent plastifiant (glycerine) 1,25 g 

On obtient una composition lacite a apptiquer sur les ievres; la film obtanu est tres briilant; ii ne transfart pas et 
ne migre pas dans les ridules; il rSsiste bien et suit la mouvement das Ievres. 

Example 4 cent re -example 

On prepare un rouge a Ievres ayant la composition suivante : 

dispersion aqueuse de polyur6thanne (module de Young = 434 MPa a 1 000 mm/min) 95 g 
pigment 1g 

agent plastifiant (glycerine) 1,25 g 
IS On obtient un film qui craquele trfes rapidement apres son application sur les Ievres. 

R vendications 

20 1. Utilisation dans une composition susceptible d'etre appliqu6e sur la peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueu- 
ses. d'un systeme polymerique comprenant une dispersion aqueuse de particules de polym^re filmogene, ledit 
systfeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant un module de Young inf6rieur^ environ 200 MPa. 

2. Utilisation pour maquiller, proteger et/ou traiter non th^rapeuttquement la peau, les semi-muqueuses et/ou les 
25 muqueuses, en particulior les Icvrcs du visage, d un systeme polymerique ou d'une composition le comprenant, 

ledit systeme comprenant une dispersion aqueuse de particules de polymare filmogene et permettant i'obtention 
d'un film ayant un module de Young inferieur k environ 200 MPa. 

3. Utilisation pour la fabrication d'une composition destines^ traiter therapeutiquement la peau, les semi-muqueuses 
30 et/ou les muquRusos, en particulier les Ievres du visage, d'un systeme polymerique ou d'una composition le com- 
prenant, ledit systeme comprenant une dispersion aqueuse de paniculas da polymare filmogene et permettant 
I'obtention d'un film ayant un module de Young inlerieur a environ 200 MPa. 

4. Utilisation selon I'une des revendications precedantes, afin d'obtanir un film de tres bonne tenue et/ou qui ne 
35 transfere pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

5. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, afin d'obtenir un film souple at/ou elastique et/ou flexible 
sur la peau et/ou un film qui suit les mouvements de la peau et/ou na se craquela pas at/ou ne se dScolle pas. 

40 6. Utilisation selon I'une des revendications pr6c6dantas, afin d'obtenir un film briilant. 

7. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle le polymere filmogene est choisi parmi les 
polyurethannas, les polyur6thannesacryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolidonas, les polyurees, les poly- 
ureepolyur6thannes, les polyester-polyurethannes, las poly6ther-polyur6thannes, las polyesters, les polyesters 

45 amides, les polyosters a chalne grasse, les polyamides, les resines epoxyesters; las polymeres, ou copolymeres, 

acryliquas et/ou vinyliques; les copolymeres acryliques-siliccne, las copolymeres nitrocallulose-acrvliques; las po- 
Iym6ras d'origine naturelle, dventuellement modifies; las derives calluloslques; les polymeres resultant de la po- 
lymerisation radicalatre d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'interieur el/ou parliellemenl en surface, de 
particules preexistantes d'au moins un polymere choisi dans le groupe constitue par les polyurethannes, les pe- 
so lyur^es. les polyesters, les polyeste ram ides et/ou les alkydes; et leurs melanges. 

8. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle les particules de polymeres en dispersion 
aqueuse ont une taille comprise entre 10-500 nm, de preference comprise entre 20 et 160 nm. 

ss 9. Utilisation selon I'une des revendications precedentes, dans laquelle la composition comprend 1-60% en poids, 
de prelerence 5-40% en poids de matiere seche de polymere filmogene. 

10. Utilisation selon I'una das revendications precedentes, dans laquelle le systeme polymerique parmet I'obtention 
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d'un film ayant un module de Young inferieur k environ 100 MPa, de preference inferieur a environ 80 MPa. 

11. Utilisation selon I'une des revendications pr6cedentes. dans laquelle la systfeme polymdrique permet I'oblention 
d'un film ayant une elongation superieure a environ 200%, de preference sup6rieure d 300%, et/ou ayant une 

5 durete inf^rieure & 110. de preference inferieure k 70. plus pr6f6renliellement inferieure a 55. 

12. Utilisation selon t'une des revendications prec^dentes. dans laquelle le systeme polym6rique comprend en outre 
un agent plastifiant. 

TO 13. Utilisation selon ia revendication 12, dans laquelle I'agent plastifiant est choisi parmi les glycols at leurs derives; 

les esters de glycerol; les derives de propylene glycol; des esters d'acides tels que des citrates, des phtalales. 
des adipates. des carbonates, des tartrates, des phosphates, des s^ba^ates; des derives oxyethylenes tels que 
des huiles; des polymeres hydrosolubles ou en dispersion aqueuse, ayant une temperature de transition vilreuse 
faible. inferieure a 25°C, de preference inferieure a 15''C; et leurs melanges. 

IS 

14. Utilisation selon I'une des revendications prScedentes, dans laquelle la composition comprend en outre au moins 
un colorant hydrosctuble et/ou au moins un pigment. 

15. Utilisation selon la revendication 14, dans laquelle le pigment est present a raison de 0-20% en poids dans la 
20 composition finale, de preference a raison de 1 -5% en poids. 

16. Utilisation selon I'une des revendications 14^15, dans laquelle le pigment peut etre choisi panni les oxydes de 
titane. de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone, 
les laques de baryum, strontium, calcium, aluminium; el leurs nanopigments. 

2S 

17. Utilisation selon la revendication 14, dans laquelle Id colorant hydrosoluble est choisi parmi le sel disodique de 
ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amaranie, le sel disodique 
de tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle. 

30 18. Utilisation selon I'une des revendications precedenfes, dans un produit de maquillage tel qu'un rouge a Ifevres, un 
fond de teint, un fard a joues ou fard a paupieres. un eye-liner; dans une composition de soin; dans une composition 
solaire: dans une composition autobronzante. 

19. Composition susceptible d'etre appliquee sur la peau, les semi -muque uses et/ou les muqueuses. comprenant un 
35 systeme polymerique qui cOTnprend une dispersion aqueuse de particules de polymdre filmogene, ledit systeme 

polymerique permettant I'obtention d'un film ayanl un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 

20. Composition selon la revendication 1 9, ladite composition permettant apres application I'obtention d'un film de tres 
bonne tenue el/ou qui ne transfers pas et/ou qui ne migre pas et/ou qui ne tache pas. 

40 

21. Composition selon I'une des revendications 19 a 20. ladite composition permettant apres application I'obtention 
d'un film brillant. 

22. Composition selon I'une des revendications 19 ^ 21, dans laquelle le polymere filmogene est choisi parmi les 
45 polyurethannes. les polyurethannes-acryliques, les polyurethannes-polyvinylpirrolldones, les polyurees, les poly- 

uree-polyurethannes, les polyester-poly ur6lhannes. les polyether-polyurethannes, les polyesters, les polyesters 
amides, les polyesters k chaine grasse, les polyamldas, les r6sines epoxyesters; les polymeres, ou copolymferes, 
acryliques et/ou vinyliques; les co-polymdres acryliques-silicone, les copolymferes nitrocellulose-acryliques; les 
polymeres d'origine naturelle, event uellement modifies; les derives cellulosiques; les polymferes resultant de la 
so polymerisation radicalaire d'un ou plusieurs monomeres radicalaires a I'inlerieur el/ou partiellement en surface, 

de particules preexistantes d'au moins un polymers choisi dans le groups constilue par ies polyurethannes, ies 
polyurees. les polyesters, les polyeste rami des et/ou les alkydes; et leurs melanges. 

23. Composition selon I'une des revendications 1 9 & 22. dans laquelle les particules de polymSre en dispersion aqueu- 
ss se ont une faille comprise entre 10-500 nm, de preference comprise entre 20 el 150 nm. 

24. Composition selon I'une des revendications 1 9 a 23. comprenant 1 -60% en poids. de preference 5-40% en poids 
de maliere seche de polymere filmogene. 
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25. Composition selon i'une des revendications 1 9 & 24. dans laquelle le systeme polymerique permet I'obtention d'un 
film ayant un module de Young inferieur ^ environ 100 MPa, de preference inferieur ^ environ 60 MPa. 

26. Composition selon I'une des revendications 1 9 ^ 25. dans laquelle le sysleme potym&rique permet I'obtention d'un 
5 film ayant une elongation sup^rieure k environ 200%, de preference superieure ^ 300%, eUou ayant une duret6 

inf6rieure a 110, de preference inferieure & 70, plus preierentiellement inf6rieure k 55. 

27. Composition selon I'une des revendications 1 9 ^ 26, dans laquelle le systfeme polym6rique comprend en outre un 
agent plastifiant. 

70 

28. Composition selon la revendication 27, dans laquelle I'agent plastifiant est choisi parmi les glycols et leurs derives; 
les esters de glycerol; les derives de propylene glycol; des esters d'acides tels que des citrates, des phtalates, 
des adipatGs. des carbonates, des tartrates, des phosphates, des s^bagates; des derives oxy^thyl^n^s tels que 
des huiles; des polym^res hydrosolubles ou en dispersion aqueuse. ayant une temperature de transition vitreuse 

'5 faible, inferieure a 25''C, de preference inferieure a 15°C; et leurs melanges. 

29. Composition sebn I'une des revendications 19 ^ 28, comprenani en outre au moins un colorant hydrosoluble et/ 
ou au moins un pigment. 

20 30. Composition selon Ih revendication 29, dans laquelle les pigments sont presents d raison de 0-20% en poids, et 

de prelerence 1-5% en poids- 

31. Composition selon I'une des revendications 29 k 30, dans laquelle les pigments sont cholsis parmi les oxydes de- 
titane, de zirconium ou de cerium, les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, le noir de carbone; 

2S las laques de baryum, strontium, calcium, aluminium; et leurs nanopigments. 

32. Composition selon la revendication 29. dans laquelle le coiorant hydrosoluble est choisi parmi le sel disodique de 
ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique 
de lartrazine. le sel monosodique de rhodamine. le set disodique de f uchsine, la xanthophylle. 

30 

33. Composition selon I'une des revendications 19 a 32. destines a maquiller, proteger et/ou trailer la peau, les semi- 
muqueuses, et/ou les muqueuses. 

34. Composition selon I'une des revendications 1 9 ^ 33. se pr^sentanl sous la forme d'un produit de maquillage tel 
35 qu'un rouge a tevres, un fond de teint, un fard k joues ou fard k paupiferes. ou un eye-liner. 

35. Composition selon I'une des revendications 1 9 a 33, se pr6sentant sous la forme d'une composition de soin, d'une 
composition dermatologique, d'une composition pfiarmaceutique, d'une composition solaire, d'une composition 
autobronzante, a appliquer sur ia peau, les semi-muqueuses et/ou les muqueuses. 



40 



45 



36. Composition de rouge k I6vres sans transfert comprenant un systeme polym6rique qui comprend une dispersion 
aqueuse de particules de polym^re filmogene, ledit systeme polymerique permettant I'obtention d'un film ayant 
un module de Young inferieur a environ 200 MPa. 



so 



55 



BNSDOCID; <EP 0e2O764A1 I > 



9 



EP 0 820 764 A1 



J) 



RAPPORT PARTIEL 
OHice europ^n RECHERCHE EUROPEENNE 
des brevets qui selon la regie 45 de la Convention sur le brevet 

europeen est considere, aux fins de la procedure utteriaure 
comme le rapport de la recherche europeenne 



Numero <M la A manOe 

EP 97 4G 1558 



DOCUMENTS CONSIOERES COMME PERTINENTS 



Categorie 



Citelion du document avec indication, en cas de besoin, 
dw partieB p»rtinenl&9 



EP 0 655 234 A (L'OREAL) 31 mat 1995 



* revendications 1,7,9,10 * 

* page 3, ligne 15-16 * 

* page 5, ligne 2-22 * 

* page 5, ligne 45-46 * 

EP 0 353 896 A (IMAGINATIVE RESEARCH 
ASSOCIATES) 7 fevrier 199G 



* revendications 1-6 * 

* page 2, ligne 22-33 * 

* page 2, ligne 44-47 * 

* page 3, ligne 4-22 * 



R«v*ndicalion 
6onc»rnee 



1.4,5, 

7-9, 

12-16, 

18, 2D, 

22-24, 

27-31, 

33-35 



1,4,5, 

7-9, 

12-14. 

18,20. 

22,24, 

33.35 



RECHERCHE INCOMPLETE 



LadMB'ondalaiachareha ttHrrm qua lap(M*nta demondcdftlirBvet europ**n n'*slpaa eontorms Jiux 
diipasllions da la Canvantien *ur la brevet eurapMn au point qu'una reohemha BiBniTioaliv* lur ratat 
dm la tachn'tque ne paut Mrs eflaatute au raganl d une partiE dee revendioationB. 

RawenrtOtttions ayenllat rDfajel de rBohachei confil^taB: 



RnBneiaiillan& ayanlfail robtet de lachafCtM* inoafnpMaa: 
Revendcatians n'ayani pas tail Fabjal da laoharehai: 
Ha IS on aouf la QmRstlan da la lachercha: 

voir feuille supplementai re C 



CLASSEMErJTD£ LA 
DFMONPE (lnLCI.6) 



A61K7/48 



DOMAINE3 TECHNIQUES 
RECHERCHES (lnt.CI^> 



A61K 



LA HAVE 



Oale d'ach^vonenl de t3 lectiercne 

5 novembre 1997 



Peeters, J 



CATECOniE DES DOCUMENTS CtTES 

X ; pcitiouliereiTient pertinent i. ha seul 

Y : particuliaremant partinantan combinaisan aveoun 

autre documcfitde lamemeeidegaria 
A : amereislafi taohnologiqiie 
O : Ovulgatan non-Aorita 
? ■ daoument inlaFcalaire 



T : Iheorie au piincipe d la bate de I'lnvenlion 

E : documant de bravel antariaur. moia pubbi la 

dar* da dapM au aprsi ceBe date 
D : cita dans la datnande 
L : oAe pour d'atitrea raisonG 

& : merrbie de la menne lartMlla, documant eorraapanilant 



BNSDOCID: ■!EP__0B20764A1_L: 



10 



EP 0 820 764 A1 



J 



Office europeen RECHERCHE INCOMPLETE Num.™<*e „ 

desbrwets FEUILLE SUPPLEMENTAIRE C EP 97 40 1558 



Revendications ayant fait 

1 'objet de recherches completes: 4-9,12-24,27-35 
Revendications ayant fait 

I'Dbjet de recherches incompletes: 1-3,19,11.25,26,35 
Raison pour la limitation de la recherche: 

Les revendications 1-3,10,11,25,26,36 concernent des parametres 
physiques. Une recherche sur des parametres physiques n'est pas possible. 



EP 0 820 764 A1 



J 



ontce european 
del brevets 



RAPPORT PARTIEL 

DE RECHERCHE EUROPEENNE 



Numaro da b (leniande 

EP 97 40 1558 



DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Catfegofie 



Citation du document avae indication, en oas de besoir, 
das parties pertinentes 



Rev*ndioation 



EP G 568 035 A (KAO CORPORATION) 3 
novembre 1993 



* revendications 1,3,10-12 * 

* page 2, ligne 44-58 • 

* page 6, ligne 23-31 * 

* example 2 * 



1,4-7.9, 

12-16. 

18, 

20-22. 
24. 

29-31, 
33-36 



CLASSEMENTCSLA 
DEMANDE (lnLCI.6} 



DOMAINES TECHNIQUES 
RECHERCHE5 (|nl.CI.6} 



BNSDOCID: <EP 0Bg0764A1 I > 



12 



